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.jEceet/seceeity iefqematioh 


25X1 A 


YACITOM TBBE. GLASS USED IE THE ESSE 


Type of Glass 

Lead silicate IB 
" " JJr 16 

" « y X B 

« # n _ i 


Dolomitglaa Nr82 

n Fr 71 

" G-8 

Barltglas 1 
" Kr 112 
Kr 23 


Molybdaenglae 
v ■ " Hr 46 


Nonex 

’PjTQX 


3C-5 
H 35 


f 1 Chemical Composition 1 

— ~ sio 2 

a 2°? 

ai 2 ° 3 

CaO MgO BaO PbO ZnO 

Ha 2 0 


71,0 

- 

- 

6.3 - - 5.3 - 

10.7 

16.7 

70.0 

- 


3.8 - - 10.4 ~ 

11.0 

4*8 

- 

66* 0 

- 

1.0 

2.5 - - 14* 5 -i 

9.0 

• 

7.0 

Corning 






ESA 62.0 


2.0 

- p0.5 - 

7.7 1 

6.0 

Hii 160 55.0 

- 

1.7 

0*3 -*■ *" 30.0 — 

3.8 

9*2 

74.0 

~ 

- 

5.8 3.6 - 

16.6 

“ 

75.3 

- 

0.4 

5.4 3.9 - - 

17*0 

-• 

Corning 






USA 70 o 8 

** 

1.6 

5.5 3.8 - - - 

16.2 

0.7 

69.4 

-- 

- 

5.5 3.5 5fo - - 

12. 5: 

4.1 

,, 171.5 

- 

• 1 

4*5 1*5 7*0 ■ 

1 

10.0 1 

5.5 

68.4 

2.7 

3.9 

|8.5 - - - - 

9.4 

7.1 

Hii 160 68.39 

3.66 

3-89 

8.5 ~ - 

9*42 

7.14 

68.0 

17.5 

3.0 

- - - - 5*0 

6.5 

; - 

Eli 160 I66.75 

20,25 

3.5 

- V - 

3-9 | 

5.35 

Corning! 




, 1 


ESA 67.O 

22.0 

2.0 

r - ■■ - 

6 

.5 

68.0 

20.0 

3.0 

- 

4.0 

5.0 

63.0 

24.9 

1.5 

- 

9.1 

1.5 

Cdrning 






ESA 73;. 0 

I6.5 

- 

- - - 60O - 

4 

.5 

Corning 






ESA 80.8 

12.0 

2.2 

0.3 - - ~ - 

'4.1 

0.1 
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